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(54) Composition cosmetique contenant des particules de resine de melamine-formaldehyde ou 
d'uree-formaldehyde et ses utilisations 



(57) La pr6sente demande se rapporte k une com- 
position contenant dans un milieu physiologiquement 
acceptable au moins une phase huileuse et des parti- 
cules de resine de melamine-formaldehyde ou d'uree- 
formaldehyde, k I'utilisation de ta dite composition no- 
tamment comme composition cosmetique pour le soin 
et/ou le maqulllage de la peau. en particulier pour es- 
tomper les defauts du relief de ta peau tels que les mi- 
croreliefs, les rides, les pores, tout en conferant a celle- 
ci un aspect natural, ainsi qu'^ son utilisation pour le trai- 



tement des peaux grasses. 

Les particules ontavantageusement une dimension 
moyenne en nombre allant d'environ 0, 1 ^20 \im. 

La composition de I'invention peut etre anhydre ou 
se presenter sous la forme d'une Emulsion eau-dans- 
huiie ou huiie-dans-eau. 

L'invention se rapporte aussi a I'utilisation de parti- 
cules de rdsine de m^tamine-fonmaldShyde ou d'urde- 
formald^hyde comme agent matifiant dans une compo- 
sition cosmetique. 
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Description 

[0001] La prdsente demande se rapporte ^ une composition notamment cosmdtique contenant une phase hulleuse 
et des particules de r6sine de m6!amine-formaId6hyde ou d*ur6e-fomnald6hyde, et ^ son utilisation connme composition 
s de soin et/ou de maquillage de la peau, en particulier pour estomper les defauts du relief de la peau te!s que les 
microreliefs. les rides, les pores, tout en conferant^celle-ci un aspect naturel. ainsiqu'^son utilisation pour letraitement 
des peaux grasses. La demande se rapporte aussi ^ Tutilisation de particules de r^sine de m61amine-formald6hyde 
ou d'urde-formaldehyde, comma agent matifiant dans une composition cosmdtique. 

[0002] Par definition, un produit matifiant est un produit qui empdche la peau de briller et qui unrfie le teint. Les 
10 compositions de soin de la peau ou de maquillage ayant des propridtds matifiantes sont gdndralement utilisdes pour 
r^soudre les probl^mes de brillance occasionn^s par un exc6s de sdbum et pour am^liorer la tenue du maquillage d 
long terme qui a tendance h se ddgrader visuellement au cours de la joum6e. Elles donnent un aspect mat ^ la peau 
resultant d'un pouvoir diffusant de la lumiere ^ la surface de la peau. Elles peuvent aussi etre utilis^es pour estomper 
les defauts de la peau tels que les microreliefs, les rides, les ridules, les pores ou les variations de couleur. 
/5 [0003] Les compositions classiques dites matifiantes contiennent g6n§ratement des poudres absorbant le s6bum 
et I'huile excedentaire de la composition non absorbee par la peau. Parmi les poudres matifiantes d'origine naturelte 
ou synthetique, on peut citer notamment les charges telles que le talc, i'amidon. le mica, la silice. les poudres de nylon, 
les poudres de polyethylene, la poly-beta-alanlne, les poudres de poly (meth)acry late de mdthyle. Ce type de charges 
presente I'inconvenient de donner k la peau un aspect poudreux, pas naturel, qui peut m§me accentuer les ddfauts 
20 de la peau. De plus, les compositions les contenant sont generalement dessechantes k long terme et s'etalent diffici- 
lement. Leur effet matifiant est peu durable dans te temps. 

[0004] Le document EP-A^0502769 d6crit des compositions matifiantes apportant une couche translucide et un as- 
pect naturel ^ la peau maquilI6e. 11 s'agit de dispersions de particules sph6riques dans un liant gras dans un rapport 
en poids charges/liant tres specifique. Pour avoir un effet matifiant, il faut une forte proportion de poudres et, de ce 
25 fait, ces compositions peuvent etre dessechantes. En outre, elles ont tendance k pelucher lors de Tetalement et k 
donner un effet blanchissant k la peau en ralson de la forte concentration en poudres. 

[0005] II subsists done te besoin d'une composition matifiante confortable lors de I'appfication et qui ne provoque 
aucune irritation ou dess^chement de la peau aprds application. 

[0006] La demanderesse a niatntenant trouve une composition surmontant les inconvenients de i'art anterieur. 

30 [0007] La demanderesse a d6couvert de mani^re surprenante que rutilisation de particules de resine de m6lamine- 
formaldehyde ou d'uree-formaldehyde dans une composition contenant une phase huileuse conferait k cette compo- 
sition un aspect mat sur la peau, et ceci de fagon prolongee dans le temps et meme avec une proportion assez faibie 
de particules. De plus, la composition obtenue est confortable et non dessechante pour la peau. 
[0008] La presente invention a pour objet une composition contenant dans un milieu physiologiquement acceptable, 

3S au molns une phase huileuse et des particules d'au moins une resine choiste parmi les rdsines de melamine-formal- 
dehyde et les resines d'uree-formaldehyde. 

[0009] On entend par milieu physiologiquement acceptable dans la composition de I'invention, un milieu non toxique 
et susceptible d'etre applique sur la peau (y compris I'interieur des paupieres) ou les levres d'etres humains. 
[0010] La composition de I'invention grace a la presence des particules de resine permet de donner un aspect mat 
40 kia peau. Aussi, I'invention a encore pour objet I'utllisation de particules d'au rmins une resine choisie parmi les resines 
de melamine-formaldehyde et les resines d'uree-formaldehyde. comme agent matifiant dans une composition cosme- 
tique. 

[0011] Les resines de meiamlne-formaldehyde et les resines d'uree-formaldehyde utilisees selon I'invention se pre- 

sentent sous forme d'une poudre dont les particules ont une dimension moyenne en nombre allant d'environ 0,1 a 20 
45 selon les resines. Les particules de resine de meiamine-formaldehyde ont generalement une dimension moyenne 

en nombre allant d'environ 0,1 ^ 0,5 imri et elles peuvent former des agglomerats allant jusqu'a 5 ^im. Les particules . 

de resine d'uree-formaldehyde ont generalement une dimension moyenne en nombre allant d'environ 5 ^ 20 jim. 

[0012] Comme particules de resine utilisabtes dans la composition de I'invention, on peut citer par exemple les 

resines de meiamine-formaldehyde, commerciallsees sous la denomination MICROSILK t\AP par la societe Grantee, 
50 sous la denomination FLUIDIFI ANT FL01 par la societe Lafarge ou sous la denomination CHRYSOGYPLAST PL100-R 

par la societe Chryso, et les resines d'uree-formaldehyde commercialisees sous les denominations PERGOPAK, telle 

que PERGOPAK M3 par la societe Martinswerk. 

[0013] La quantlte de particules de resine meiamine-formaldehyde et/ou de resine d'uree-formaldehyde dans la 
composition de I'invention depend de I'effet recherche. Elle peut aller par exemple de 0,05 ^ 20 % et de preference 
ss de 0,1 a 10 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

[0014] La nature de la phase huileuse de la composition de I'invention n'est pas critique, et la phase huileuse peut 
etre constituee de tous les corps gras et notamment les huiles, classiquement utilises dans le domaine cosmetique. 
[001 S] Parmi les huiles utilisables dans la composition de i'invention, on peut notamment citer par exemple les huiles 
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d'origine vSg^tale G'ojoba, avocat, sesame, toumesol. maTs, soja. carthame, p^pins de raisin), les huiles min^rales 
(vaseline, isoparafflnes 6ventuellement hydrog6n6es), les huiles de synthase (myristate d'isopropyle, cx^tanoate de 
c6t6aryle, polyisobutyl6ne, palmitate d'6thyl-hexyle, allcyl-benzoates), les huiles de silicone volatiles ou non volatiles 
telles que les polydim6thyIsitoxanes (PDMS) et les cyclodim6thylsiloxanes ou cyclom6thicones. notamment le cyclo- 
5 hexadim6thylsiloxane et le cyclopentadim6thylsiloxane, et les huiles fluorees ou fluorosillcon^es. Les autres corps 
gras susceptibles d'etre presents dans la phase huileuse peuvent etre par exemple les acides gras, les alcools gras 
tels que I'alcool st^aryllque, Tacool c6tylique et I'alcool cdt^arylique. et les cires. 

[0016] La composition de Tinvention peut se presenter sous forme d'un produit anhydre ou. en ajoutant au moins 
une phase aqueuse. sous fonme d'une Emulsion huile-dans-eau (IH/E) ou eau-dans-huile (E/H) ou d'une Emulsion 

10 multiple. On entend ici par 'emulsion' aussi bien des dispersions sans ^mulsionnants que des dispersions comportant 
des 6mulsionnants ou encore des dispersions stabiltsSes par des particules solides ou par des spherules lipidiques 
de type ionique ou non ionique. Pour une utilisation pour les peaux grasses, on pr6f6re avoir une Emulsion H^E. 
[0017] Quand la composition selon invention est anhydre. la phase huileuse est generalement pr6sente en une 
concentration allant de 60 k 99,9 % et de preference de 80 h 99,9 % du poids total de la composition. 

IS [0018] Dans les compositions de invention sous forme d'6mulsion, la phase aqueuse de la composition peut §tre 
presente en une concentration aliant par exemple de 5 ^ 80 % et de preference 30 a 70 % en poids par rapport au 
poids total de la composition, et la phase huileuse peut etre pr6sente en une concentration allant de 5 ^ 70 % et de 
preference de 1 0 ^ 50 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

[0019] Les emulsions peuvent contenir au moins un emulsbnnant choisi parmi les emulsionnants amphoteres, anio- 
^ ntques, cationiques ou non ioniques, utilises seuls ou en melange. 

[0020] Les emulsionnants sont choisis de mani6re appropri6e suivant remulsion k obtenir (E/H ou H/E). 
[0021] Pour les emulsions H/E, on peut citer par exemple les emulsionnants suivants : 

comme emulsionnants amphotdres, les N-acyl-aminoacides tels que les N-alkyl-aminoacetates et le cocoampho- 
25 diacetate disodrque et les oxydes d'amines tels que I'oxyde de stearamine ; 

comme emulsionnants anioniques, les acylglutamates tels que le "disodium hydrogenated tallow glutamate' (AMI- 
SOFT HS-21 ^ commercialise par la societe Ajinomoto) ; les acides carboxyliques et leurs sels tels que le stearate 
de sodium ; les esters phosphoriques et leurs sels tels que le "DEA oleth-10 phosphate* ; les sulfosuccinates tels 
30 que le "Disodium PEG-5 citrate lauryl sulfosuccinate' et le 'Disodium ricinoleamido MEA sulfosuccinate" ; 

comme emulsionnants cationiques, les alkyl-imidazolidinium tels que I'ethosulfate d'isostearyl-ethylimidonium ; 
les sels d'ammonium tels que le chlorure de N,N.N-trimethyl-1-docosanaminium (Behentrimonium chloride) ; 

35 - comme emulsionnants non ioniques, les esters et ethers de sucres tels que le stearate de sucrose, le cocoate de 
sucrose, et le melange de stearate de sorbitan et de cocoate de sucrose commercialise par la societe ICl sous la 
denomination tfArlatone 2121" ; les esters de polyol, notamment de glycerol ou de sorbitol, tels que le stearate 
de glyceryle, le stearate de polyglyceryl-2, le stearate de sorbitan ; les ethers de glycerol ; les ethers oxyethyienes 
et/ou oxypropyienes tels que I'ether oxyethyiene. oxypropylene de I'alcool laurique a 25 groupes oxyethyienes et 

40 25 groupes oxypropyien6s (nom CTFA "PPG-25 laureth-25") et l'6ther oxyethyiene du melange d'alcools gras en 

^12-^15 comportant 7 groupes oxyethyienes (nom CTFA "C12-15 Pareth-7") ; les polymeres d'ethyiene glycol, 
tels que le PEG-100. 



45 
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[0022] Pour les emulsions E/H, on peut citer par exemple comme emulsionnants les esters gras de polyol. notamment 
de glycerol ou de sorbitol, et notamment les esters isosteariques, oieiques et ricinoieiques de polyol, tels que le melange 
de petrolatum, d'oieate de polyglyc6ryl-3. d'isostearate de glyc6ryle. I'huile de ricin hydrogenee et d'020k6rite, vendu 
sous la denomination PROTEGIN par la societe Goldschmidt, I'isostearate de sorbitan, le di-isostearate de poly- 
glyceryle, le sesquiisostearate de polyglyceryle-2 ; les esters et ethers de sucres tels que le "Methyl glucose dioleate" ; 
les sels d'acide gras tels que le lanolate de magnesium ; les dimethicone copolyols et alkyl-dimethicone copolyols tels 
que le Laurylmethlcone copolyol vendu sous la denomination "Dow Corning 5200 Formulation Aid" par la societe Dow 
Corning et le Cetyl dimethicone copolyol vendu sous la denomination Abil EM 90^^ par la societe Goldschmidt. 
[0023] Les emulsionnants peuvent etre introduits tels quels ou sous forme de melange avec d'autres emulsionnants 
et/ou avec d'autres composes tels que des alcools gras ou des huiles. 

[0024] La composition de I'invention peut contenir en plus, des adjuvants classiques tels que des colorants hydro- 
solubles ou liposolubles, des pigments, des parfums, des conservateurs, des filtres solaires, des sequestrants (EDTA), 
des actifs liposolubles ou hydrosolubles. des hydratants tels que les polyols et notamment la glycerine, des ajusteurs 
de pH (acides ou bases). Ces adjuvants sont utilises dans les proportions habituelles dans le domains cosmetique. 
et par exemple de 0.01 a 20 % en poids par rapport au poids total de la composition. Ces adjuvants ainsi que leurs 
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concentrations doivent dtre tels qu'iis ne modifient pas la propri6td recherch^e pour la composition. 
[0025] Comme actifs, on peut citer notamment les actifs utiles pour traiter les peaux grasses, tels que les sets de 
zinc et en particulier le gluconate de zinc ; les antibact^riens comme Tacide salicylique, le triclosan, le lipacide, I'extrait 
de clou de girofle, Toctopirox, I'hexamidine ; les actifs anti-acn6 comme I'acide r6tlnoique. 

5 [0026] La composition de I'invention peut contenir en outre des charges en vue de modifier la texture de la compo- 
sition. Comme charges qui peuvent etre utilis^es dans la composition de I'invention, on peut citer par exemple, outre 
les pigments, la poudre de silice ; le talc ; les particules de polyamtde et notamment celles vendues sous la denomi- 
nation ORGASOL par la socidtd Atochem ; les poudres de polyethylene ; les microspheres ^ base de copolym^res 
acryliques, telles que celles en copolym^re dimethacrylate d'ethyldne glycol/ methacrylate de lauryle vendues par la 

10 socidte Dow Corning sous la denomination de POLYTRAP ; les poudres expansees telles que les microspheres creu- 
ses et notamment, les microspheres commercialisees sous la denomination EXPANCEL par la societe Kemanord Plast 
ou sous la denomination MICROPEARL F 80 ED par la societe Matsumoto ; les poudres de materiaux organiques 
naturels tels que les amidons de mats, de bie ou de riz, reticules ou non, telles que les poudres d'amidon reticule par 
I'anhydride octenylsuccinique, commercialisees sous la denomination DRY-FLO par la societe National Starch ; les 

15 microbilles de resine de silicone telles que celles commercialisees sous la denomination TOSPEARL par la societe 
Toshiba Silicone ; et leurs melanges. Ces charges peuvent etre presentes dans des quantites allant de 0 ^ 40% en 
poids et de preference de 1 a 10 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

[0027] Bien que les particules utilisees dans la composition de i'invention aient un effet matifiant plus performant 
que celui des charges ctassiques, on peut, si on souhaite obtenir un effet couvrant important, avoir dans la composition 

20 de I'invention. une quantite totale de charges et de particules de resine, telle qu'elle solt egale ou superleure d la 
concentration volumique C*. La concentration volumique C* depend de la prise d'hulle des charges, cette prise d'huile 
etant mesuree en determinant le volume Vh de la fraction non volatile de la phase huileuse juste necessaire pour 
combler les interstices entre les particules constituant les charges. La prise d'huile peut etre mesuree par exemple 
selon la norme americaine ASTM D281-84. 

25 [0028] Si V est le volume total des charges et V1 le volume de la fraction non volatile de la phase huileuse utilisee 
dans la composition, la concentration C* en % est egale ^ : 

^ x 100 
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V + Vh 

et la concentration volumique C des charges dans la composition conslderee est egale ^ 

V 



V + VI 



xlOO 



[0029] On peut done choisir les parametres V et VI tels que C soit au moins egale k C*. 

[0030] Par aitleurs. selon la fluidite de la composition que i'on souhaite obtenir, on peut y ajouter un ou plusieurs 
geiifiants hydrophiles ou lipophiles, choisis par exemple parmi les argiles, les gommes polysaccharides et leurs derives 
(gomme de xanthane, carboxymethylcellulose, hydroxypropylguar), les polymdres carboxyvinyliques ou carbomers. 

40 les polyacrylamides tels que celui commercialise sous la denomination SEPIGEL 305 par ia societe Seppic et les 
polymeres d'acide acrylamidomethylpropanesulfonique au moins partiellement reticules tels que le produit commer- 
cialise sous la denomination HOSTACERIN AMPS par la societe Hoechst. Ces geiifiants sont generalement utilises 
a des concentrations allant de 0, 1 ^ 1 0 %, de preference 0. 1 ^ 5 % et mieux de 0, 1 a 3 % du poids total de la composition. 
[0031] l_a composition de I'invention est destinee a une application topique et comprend de maniere appropriee un 

45 milieu physioiogiquement acceptable. Eile trouve notamment une application dans un grand nombre de traitements 
cosmetiques de la peau, et notamment en vue d'estomper les imperfections du relief de la peau, en particulier de 
camoufler les microreliefs, les rides et les ridules, les pores. Du fait de ses proprietes matifiantes, elle est egalement 
particunerement appropriee pour le traitement des peaux grasses. 

[0032] Aussi, un autre objet de I'invention consiste en rutilisation cosmetique de la composition telle que d6finie 
so precedemment, pour estomper les imperfections du relief de la peau et/ou pour camoufler les microreliefs, les rides, 
les ridules et/ou les pores de la peau. 

[0033] L'invention concerne egalement un procede de traitement cosmetique de la peau destine k lui apporter un 
aspect mat et/ou ei camoufler les defauts du relief de la peau. caracterise par le fait qu'on applique sur la peau une 
composition telle que definie precedemment. 
ss [0034] L'invention a encore pour objet Tutilisation de la composition telle que definie precedemment pour la prepa- 
ratbn d'une composition destinee au traitement des peaux grasses. 

[0035] Les exemples qui suivent servent k illustrer Tinvention sans toutefois presenter un caractere iimitatif. Les 
quantites y sont donnees en % en poids, sauf mention contraire. 
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Exemple 1 : Emulsion hulle dans eau 

Pt^se huiieuse : 
[0036] 

Alcool st^arylique 1 % 

Melange de st^arate de glycdryle et de PEG-100 (Arlacet 165 de la societe ICI Surfactants) 2 % 
Cyclohexadim^thylsiloxane 10% 



Phase aqueuse : 
[0037] 

IS - Rdsine ur6e-formaId6hyde (Pergopak M3) 8 % 

Glycerine 5 % 

Carbomer 0.2% 

Gomme de xanthane 0,2 % 

Hydroxyde de sodium 0.01 % 
20 - EDTA 0,05% 

Conservateurs 0,2 % 

Eau qsp100% 

[0038] Mode operatoire : on chauffe k 80°C la phase huiieuse et la phase aqueuse sans la resine, puis on introduit 
25 la phase huiieuse dans ta phase aqueuse sous agitation et on incorpore ensuite ia r^sine. 

[0039] On obtient une connposition matlfiante apte k dissinnuler les rides de iagon naturelle. 

Exemple 2 : Emulsion liuile dans eau 

30 Phase huiieuse : 
[0040] 

Alcool st6arylique 1 % 

35 - Melange tartrate de dimyristyle/alcool c6tearylique/ G12-C15 Pareth-7/PPG-25 Laureth-25 (Cosmacol PSE de la 
societe ENICHEM) 1.5 % 
Cyclohexadim^thylsiloxane 10% 



Phase aqueuse : 
[0041] 



R6sine melamine-formaldehyde (Chrysogypiast PL100-R) 3 % 

Glycerine 5 % 
^ - Carbomer 0,2% 

Gomme de xanthane 0,2 % 

Hydroxyde de sodium 0,01 % 

EDTA (sdquestrant) 0,05 % 

Conservateurs 0,2 % 
so - Aluminium Starch octenylsuccinate (Dry Flo de la societe National Starch) 3 % 

Eau qsp100% 

[0042] Mode operatoire : on chauffe k SO'C la phase huiieuse et la phase aqueuse sans la resine ni le Dry Flo, puis 
on introduit la phase huiieuse dans la phase aqueuse sous agitation et on Incorpore ensuite la rdsine et le Dry Flo. 
55 [0043] On obtient une composition apte k matlfler la peau en supprlmant la brillance initiate. 
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Exemple 3 : Emulsion huile dans eau 

Phase huileuse : 
[0044] 

Alcool st^arylique 1 % 

Melange de stearate de glyc^ryle et de PEG-100 (Arlacel 165 de la soci^td ICI Surfactants) 2 % 
Cyclohexadimethylsiloxane 10% 



Phase aqueuse : 
[0045] 

IS - R6sine m6lamine-formald6hyde (Chrysogyplast PL100-R) 2% 

Glycerine 5 % 

Carbomer 0,2% 

Gomme de xanthane 0,2% 

Hydroxyde de sodium 0,01 % 
20 . EDTA (s^questrant) 0,05% 

Conservateurs 0,2 % 

Aluminium Starch octenylsuccinate (Dry Flo de la societe National Starch) 3 % 
Eau qsp100% 

25 [0046] Le mode operatoire est le meme que cetut de Texemple 2. 

[0047] On obtient une composition matifiante apte d supprimer la brillance de la peau. 

Exemple comparatif : 

30 Phase huileuse : 
[0048] 

Alcool st6arylique 1 % 

35 . Melange de stearate de glyceryle et de PEG-100 (Arlacel 165 de la socidte ICI Surfactants) 2 % 
Cyclohexadimethylsiloxane 10% 

Phase aqueuse : 

40 [0049] 

Sllice (Silica beads) 4 % 
Glycerine 5 % 
Cart)omer 0,2% 
45 - Gomme de xanthane 0,2% 
Hydroxyde de sodium 0,01 % 
- EDTA 0.05 % 

Consen^ateurs 0,2 % 

Aluminium Starch octenylsuccinate (Dry Flo de la societe National Starch) 3 % 
50 - Eau qsp100% 

[0050] Test de matite : on a mesure la matite obtenue pour les compositions de f'exemple 3 comprenant 2 % de 
rdsine utilis^e selon invention et de i'exemple comparatif comprenant 4 % de sllice. La mesure a 6t6 r^lis^e de la 
manl^re suivante : sur un support en caoutchouc, on a 6tal6 la composition k raison de 2 g/cm^, on a laisse s^cher, 
55 puis on a mesurd la reflexion h Taide d'un gonior^flectomdtre, le resultat obtenu etant le rapport R entre la reflexion 
spteulaire et la reflexion diffuse. 
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Composition 


Exemple 3 


Exemple comparatif 


R 


1,39 ±0,075 


1,37 ±0,075 
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[0051 ] Ces r^sultats montreht qu'avec une concentration en r^sine deux fois moins Importante, on obtient un r^sultat 
de matite identique a celui obtenu avec 4 % de silice. 

10 Revendications 

1. Composition contenant dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins une phase huileuse et des par- 
ticules d'au moins une r^slne choisie panmi tes r^sines de m^lamine-formalddhyde et tes rSsines d'ur6e-formal- 
d^hyde. 

IS 

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee par le fart que les particules de r6sine ont une dimension moyen- 
ne en nombre allant de 0,1 h 20 ^m. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait que ia quantity de particules de resine va de 
20 0.05 ci 20 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

4. Composition selon I'une quelconque des revendications pr^edentes, caracterisee en ce qu*elle est anhydre. 

5. Composition selon ia revendication precedente. caracterisee par le fait que la phase huileuse reprdsente de 60 k 

25 99,9 % en poids par rapport au poids total de ia composition. 

6. Composition selon I'une quelconque des revendications 1^3. caracterisee par le fait qu'eile se presente sous 
forme d'une emulsion. 

30 7. Composition selon ia revendication precedente, caracterisee par le fait que la phase aqueuse represente de 5 ^ 
80 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

8. Composition selon la revendication 6 ou 7. caracterisee par le fait que la phase huileuse represente de 5 ^ 70 % 
en poids par rapport au poids total de la composition. 



9. Composition selon I'une quelconque des revendications 6^8. caracterisee par le fait qu'eile contient en outre au 
moins un emulsionnant. 



10. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'eile contient en 
40 outre un ou plusteurs adjuvants choisis parmi les colorants, les pigments, les parfums, les consen^ateurs, les filtres 

solaires, les actifs Irposolubles ou hydrosolubles, les sequestrants, les hydratants, les geiifiants, les charges. 

11. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que les charges sont choisies panmi la poudre 
de silice ; le talc ; les particules de polyamide ; les poudres de polyethylene ; les microspheres ci base de copofy- 

45 meres acryliques ; les poudres expansees ; les poudres de materiaux organiques naturels ; les microbilles de 

resine de silicone ; et leurs melanges. 

12. Composition selon i'une quelconque des revendications precedentes. caracterisee par le fait qu'eile contient une 
quantite totale de charges et de particules de resine, egale ou superieure a la concentration volumique C*. 

so 

13. Utilisation cosmetique de la composition selon I'une quelconque des revendications 1^12, pour estomper les 
imperfections du relief de ia peau et/ou pour camoufler les microreliefs, les rides, les ridules et/ou les pores de la 
peau. 

55 14. Precede de traitement cosmetique de la peau, destine ^ lui apporter un aspect mat et/ou ^ camoufler les defauts 
du relief de la peau, caracterise par le fait qu'on applique sur la peau, une composition selon I'une quelconque 
des revendications 1^12. 
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15. Utilisation de la composition selon I'une quelconque des revendications 1 £i 12 pour la preparation d'une compo- 
sition destinde au traitement des peaux grasses. 

16. Utilisation de particules d'au moins una r6sine choisie parmi les r6sines de m6lamine-formald6hyde at las r6sines 
5 d'ur6e-formald6hyde, comme agent matifiant dans une composition cosm6tique. 

10 
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